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(54) Farbige Leuchte mit pigmentbeschichteter Lampe 

(57) Eine farbige Leuchte, insbesondere eine far- 
bige Signalleuchte fur Automobile, ausgestattet mit 
einer Lampe und einer Leuchtenabdeckung, in der die 
Lampe einen Kolben mit einer Beschichtung mit einer 
ersten pigmenthaltigen Schicht, die ein Pigment ausge- 
wahlt aus der Gruppe der Perylen-Pigmente, Perinon- 
Pigmente, Isoindolin-Pigmente und der Thioindigo-Pig- 
mente enthalt, hat, zeichnet sich durch eine lange 
Lebensdauer aus. 

Sie wird durch UV-Licht, Feuchtigkeit und Streusalz 
nicht angegriffen und ist bestandig gegen Temperaturen 
zwischen 250 und 350°C. Farbige Leuchten mit Kolben- 
beschichtungen mit diesen Pigmenten allein oder 
zusammen mit weiteren Pigmenten zur Farbkorrektur 
erfullen die Farbnormen fur Automobilleuchten. 



o 



a. 

LU 



Printed by Xerox (UK) Business Services 
2.16.7 (HR3J/3.6 



BNSDCCID: <EP 1077471A1J_> 



1 EP 1 ( 

Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine farbige Leuchte, 
insbesondere eine farbige Signalleuchte fur Automo- 
bile, ausgestattet mit einer Lampe und einer Leuchten- 
abdeckung, in der die Lampe einen Kolben mit einer 
Beschichtung mit einer Schicht, die ein organisches 
Pigment enthalt, hat. 

[0002] Farbige Leuchten finden in Automobilen an 
verschiedenen Stellen Verwendung, beispielsweise fur 
Bremslichter, Blinker und Nebellampen. In konventio- 
nellen farbigen Leuchten ist der Kolben der Lampe aus 
klarem Glas und die Lampe unter einer farbigen, meist 
roten oder gelben Leuchtenabdeckung angeordnet. 
Eine neuere Entwicklung gehtdahin, fur farbige Leuch- 
ten farbige Lampen unter einer farblosen oder neutral 
eingefarbten Abdeckung zu verwenden. Dies erlaubt 
es, verschiedenfarbige Signallampen als Lampenen- 
semble unter einer einheitlichen Leuchrenabdeckung 
einzubauen. 

[0003] Leuchten mit farbigen Lampen unter einer 
farblosen oder neutral gefarbten Abdeckung haben den 
Vorteil, daf3 sie ein flexibles, optisch ansprechendes 
Design fur integrierte Front- und Heckleuchten erlau- 
ben. AuBerdem sind sie billiger als Leuchten mit mehr- 
farbigen Gehause oder mehrfarbigen Abdeckungen. 
Diese Leuchten sind zudem noch verkehrssicherer, weil 
der Unterschied zwischen eingeschafteter und ausge- 
schalteter Beleuchtung bei Tageslicht an Leuchten mit 
farbigen Lampe und farbloser oder neutral eingefarbter 
Leuchtenabdeckung besser erkennbar ist 
[0004] Fur die farbige, pigmenthaltige Kolbenbe- 
schichtung von farbigen Lampen kann man grundsatz- 
lich anorganische oder organische Farbpigmente 
verwenden. Die bekannten roten und gelben anorgani- 
sche Farbpigmente sind langzeitstabil, haben aber 
keine optimalen Farbwerte. Kolbenbeschichtungen mit 
organische Farbpigmente, z.B. die aus der JP-A-60 
116958 bekannten Beschichtungen mit roten Pigmen- 
ten aus derGruppe der Anthrachinon-Pigmente lassen 
sich in Bezug auf die Farbkoordinaten optimieren, ver- 
gilben jedoch mit der Zeit. 

[0005] Wie in vielen anderen Industriezweigen geht 
auch bei Automobillampen der Trend in Richtung zu 
einer immer weiteren Miniaturisierung. Man versucht, 
die Gr63e der Beleuchtungskorper am Automobil insge- 
samt zu reduzieren und beispielsweise die Signalleuch- 
ten in die Scheinwerfer zu integrieren. In derartigen 
Beleuchtungskorpern sind die Lampen jedoch erhohten 
thermischen Belastungen ausgesetzt. 
[0006] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, eine farbige Leuchte, ausgestattet mit einer 
Lampe und einer Leuchtenabdeckung, in der die Lampe 
einen Kolben mit einer Beschichtung mit einer Schicht, 
die ein organisches Farbpigment enthalt hat, zu schaf- 
fen, die eine lange Lebensdauer auch bei erhohten 
Umgebungstemperaturen sowie optimale Farbkoordi- 
naten hat und die fur eine Automobilbeleuchtung geeig- 
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net ist. * * 

[0007] ErfindungsgemaB wird die Aufgabe geiost 
durch eine farbige Leuchte, ausgestattet mit einer 
Lampe und einer Leuchtenabdeckung, in der die Lampe 
5 eine Kolbenbeschichtung mit einer ersten pigmenthalti- 
gen Schicht, die ein Pigment ausgewahlt aus der 
Gruppe der Perylen-Pigmente, Perinon-Pigmente, 
Isoindolin-Pigmente und der Thioindigo-Pigmente ent- 
halt, hat. 

w [0008] Eine Leuchte mit einer derartigen Lampe hat 
eine lange Lebensdauer. Sie wird durch UV-Licht, 
Feuchtigkeit und Streusalz nicht angegriffen und ist 
bestandig gegen Temperaturen zwischen 250 und 
350°C. Farbige Leuchten mit Kolbenbeschichtungen mit 

15 diesen Pigmenten allein oder zusammen mit weiteren 
Pigmenten zur Farbkorrektur erfuUen die Farbnormen 
fur Automobilleuchten, wie sie fur Europa durch die 
E.C.E. und fur USA durch die S.A.E. definiert sind. 
[0009] Nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform 

20 enthalt die erste pigmenthaltige Schicht zusatzlich ein 
Eisenoxidpigment. Ein Eisenoxidpigment in der Schicht 
korrigiert den Farbwert des organischen Pigmentes bei- 
spielsweise in den blaustichigen Bereich, z.B. von gelb 
nach bernsteinfarben oder von orangerot nach rot. Fur 

25 den Fall, daB die Lampe in der Leuchte langere Zeit 
Temperaturen oberhalb von 250°C ausgesetzt ist, hat 
diese Lampe noch Notlaufeigenschaften. 
[0010] Es kann bevorzugt sein, daB die erste pig- 
menthaltige Schicht ein Eisenoxidpigment und eine Sili- 

30 cium-Sauerstoff-Verbindung enthalt. Eine derartige 
Schicht haftet sehr gut auf dem Glas des Lampenkol- 
bens. 

[0011] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung ist zwischen dem Kolben und 

35 der ersten pigmenthaltigen Schicht eine zweite pig- 
menthaltige Schicht angeordnet, die ein Eisenoxidpig- 
ment enthalt. Wenn die Lampe zu starken und zu 
hSufigen Temperaturwechseln ausgesetzt ist und die 
oberste Schicht abplatzt, hat auch diese Ausfuhrungs- 

40 form der Leuchte Notlaufeigenschaften. 

[0012] Zwischen dem Kolben und der ersten pig- 
menthaltigen Schicht kann eine transparente Schicht, 
die eine Silicium-Sauerstoff-Verbindung enthalt, ange- 
ordnet sein. Dadurch wird die mechanische Festigkeit 

45 des Beschichtungsaufbaus erhoht. 

[0013] Es ist auch moglich, daB die Lampe eine 
transparente Deckschicht, die eine Silicium-Sauerstoff- 
Verbindung enthalt, hat, urn die Kratzfestigkeit der pig- 
menthaltigen Beschichtung zu erhohen 

so [0014] Die Erfindung betrifft auch eine Lampe mit 
einem Kolben mit einer Beschichtung mit einer Schicht, 
die ein Pigment ausgewahlt aus der Gruppe der Pery- 
len-Pigmente, Perinon-Pigmente, Isoindolin-Pigmente 
und der Thioindigo-Pigmente enthalt. 

55 [0015] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von 
drei Ausfuhrungsbeispielen wettet erlautert. 
[0016] Eine farbige Leuchte nach der Erfindung ist 
mit einer Lampe und einer Leuchtenabdeckung ausge- 
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stdttet, v in *der die Lampe einen Kolben mit einer 
Beschichtung mit einer Schicht, die ein Pigment ausge- 
wahlt aus der Gruppe der Perylen-Pigmente, Perinon- 
Pigmente, Isoindolin-Pigmente und der Thioindigo-Pig- 
mente enthalt, hat. 5 
[0017] Je nach Bauform der Lampe kann die 
Beschichtung auf einer oder mehreren Wanden des 
Lampenkolbens - sowohl auf der AuBenseite als auch 
an der Innenseite des Kolbens - an-gebracht sein. 
[0018] Die farbige Leuchte kann weiterhin noch mit 10 
anderen Bauteilen, z.B. Mittel zur Befestigung der 
Lampe in der Leuchte, Mittel zum Schutz gegen Staub, 
Beschadigung und Feuchtigkeit sowie die zur Energie- 
versorgung notwendigen Bestandteile, z.B. Fassungen, 
Leitungen, Vorschaltgerate, Starter, Zundeinrichtungen 15 
und AnschluGlklemmen ausgemstet sein. Eine 
erwunschte Lichrverteilung und eine Btendungsbegren- 
zung kann durch optische Reflektoren, klare oder 
getrubte Abschluf3wannen, Raster aus Metall oder 
Kunststoff, Streuglaser und Prismenreflektoren erreicht 20 
werden. Nach einer Ausfuhrungsform der Erfindung 
umfaGt die Leuchte zwei oder mehrere farbige Lampen 
unter einer gemeinsamen Leuchtenabdeckung, die 
farblos oder neutral eingefarbt ist 

[001 9] Fur die erste pigmenthaltige Schicht auf dem 25 
Kolben werden Perylen-, Perinon-, Isoindolin- oder 
Thioindigo-Pigmente verwendet. Die verwendeten Pig- 
mente sind polycyclische Pigmente, die schon langer 
zum Farben von Textilfasern bekannt sind. Die Pig- 
mente werden nachfolgend gemaR ihrer chemischen 30 
^Constitution oder dem Colour Index (C.I.), der von der 
Society of Dyers and Colourists gemeinsam mit der 
American Association of Textile Chemists and Colorists 
publiziert wird, bezeichnet. 

[0020] Perinone [CAS4424-06-0 (trans- Perinon), 35 
CAS 421 6-02-8 (cis-Perinon)) sind Derivate der 1 ,4,5,8- 
Naphtralintetracarbonsaure. Man erhalt cis- und trans- 
Perinon als cis/trans-lsomerengemisch durch Erhitzen 
von 1 ,4,5,8-Naphtatintetracarbonsaure in Form des 
Monoanhydrids, z.B. in Eisessig bei 120°C, mit o-Phe- 40 
nylendiamin. Wenn man die Isomeren auftrennt, erhalt 
man das trans-Perinon mit einem reinen orangegelben 
Farbton und das cis-Perinon mit Rotton. 
[0021] Die Perylen-Pigmente sind Derivate der 
3,4,9,1 O-Perylentetracarbonsaure. Bevorzugt verwen- 45 
det werden konnen die Rotgelb bzw. Rotpigmente Pery- 
lentetracarbonsaurebis(methylimid) PR 179 (CAS 
5521-31-3), Perylentetracarbonsauredianhydrid PR 
224 (CAS 3049-71-6), Bis-dimethylphenylperylimid PR 
149 und Perylentetracarbonsaurediimid) PV 29 (CAS so 
81-33-4). Aligemein werden die Perylenpigmente aus 
dem 3,4,9,1 0-Perylentetracarbonsaureanhydrid durch 
Umsetzung mit primaren aliphatischen Aminen oder 
substituierten Anilinen, ggf. in Gegenwart eines Kataly- 
sators, hergestellt. 55 
[0022] Die Isoindolin-Pigmente enthalten als zen- 
trales Strukturelement einen Isoindolinring, der uber 
eine C=C - Doppelbindung mit verschiedenen Substitu- 
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enten substituiert sein kann. Je nach Substituent sind 
die Isoindolin-Pigmente gelb, orange oder rot gefarbt. 
PY 139 (CAS 36888-99-0) mit der Summenforrnel 
C 16 H 9 N 5 0 6 hat eine orange Farbung und ist thermisch 
sehr bestandig. PY 185 (CAS 76199-85-4) hat eine 
gelbe Farbung und ist ebenfalls thermisch sehr gut 
bestandig. 

[0023] Von den Thioindigo-Pigmenten sind beson- 
ders die mit Chlor und/oder mit Methylgruppen substitu- 
ierten Derivate fur die Erfindung geeignet. 
Tetrachlorthioindigo PR 88 (CAS 14295-43-3) hat eine 
rotviolette Farbe, die zur Einstellung von anderen Rot- 
pigmenten geeignet ist. 

[0024] Bevorzugt werden die Perylen-, Perinon-, 
Isoindolin- oder Thioindigo-Pigmente in feinteiliger, kol- 
loider Form mit einer KorngroBe 2nm <d <200 nm ver- 
wendet, um transparente Schichten zu erhalten. 
[0025] Nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform 
der Erfindung kann die erste pigmenthaltige Schicht 
zusatzlich zu den Perylen-, Perinon-, Isoindolin- und 
Thioindigo-Pigmenten ein Eisenoxidpigment enthalten. 
[0026] Eisenoxid-Pigmente haben ein breites Far- 
benspektrum von gelb uber orange zu rot, braun und 
schwarz. Die verwendeten naturlichen und syntheti- 
schen Eisenoxid-Pigmente bestehen aus gut definier- 
ten Verbindungen mit bekannter Kristallstruktur. a- 
Fe 2 0 3 (Hamatit) mit Korundstruktur verandert. seine 
Farbe mit PartikelgroBe und Kristallform von Hell rot bis 
Dunkelviolett. y-Fe 2 0, (Maghemit) mit Spinellstruktur ist 
braun gefarbt. ot-FeOOH (Goethit) mit Diaspor-Struktur 
verandert seine Farbe mit zunehmender PartikelgroBe 
von hellgelb bis braungelb. y-FeOOH (Lepidocrocit) mit 
Boehmit-Struktur verandert seine Farbe mit zunehmen- 
der PartikelgroBe von Gelb nach Orange. Diese Eisen- 
oxide sind Eisen(lll)oxide. Das rotviolette bis schwarze 
Fe 3 0 4 (Magnetit) mit Spinellstruktur ist nur in Ausnah- 
mefailen geeignet. Bevorzugt werden die transparenten 
Eisenoxid-Pigmente in feinteiliger, kolloider Form mit 
einer KorngroBe 2 < d < 15 nm verwendet, um transpa- 
rente Schichten zu erhalten. 

[0027] Transparentes gelbes Eisenoxid C. I. PY 
42:77492 ist cc-FeOOH (Goethit) mit Diaspor-Struktur. 
Beim Erhitzen wandeltes sich in das bevorzugt verwen - 
dete transparente braunrote oc-Fe 2 0 3 (Hamatit) C.I. PR 
101: 77491 um. Orange Zwischentone entwickeln sich 
bei einer kurzeren Temperaturbehandlung. Sie konnen 
auch durch Mischen von gelben und roten Pigmenten 
erhalten werden. Bevorzugt werden die Eisenoxid-Pig- 
mente mit einer KorngroBe 2 nm < d < 200 nm. . 
[0028] Es ist auch moglich, da(3 die erste pigment- 
haltige Schicht eine Silicium-Sauerstoff-Verbindung 
enthalt, z.B. amorphes oder kristallines Siliciumdioxid, 
Quarz, ein Kieselgel oder eine Kieselsaure oder ein Sili- 
cat, d.h. Salze oder Ester der Kieselsauren, insbesond- 
ere Tetraethylorthosilicat (TEOS), ein Silicon oder ein 
Siloxan. 

[0029] Die Pigmente und die Silicium-Sauerstoff- 
Verbindungen konnen in einer einzigen Farbschicht auf- 
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getragen werden. 

[0030] Nach einer anderen Ausfuhrungsform der 
Erfindung kann die farbige Kolbenbeschichtung auch 
einen variablen Vielschichtaufbau haben. Er umfaBt 
immer eine erste farbige Schicht, die ein Pigment aus- 
gewahlt aus der Gruppe der Perylen-Pigmente, Peri- 
non-Pigmente, Isoindolin-Pigmente und der Thioindigo- 
Pigmente enthalt. 

[0031] Unter der ersten farbigen Schicht kann 
zuerst eine Eisenoxid - haltige Schicht auf dem Lam- 
penkolben aufgebracht sein. Die Eisenoxid-haltige 
Schicht kann das Eisenoxid entweder als feinteiliges 
Pigment oder als Niederschlag aus einem Sol-Gel-Ver- 
fahren enthalten. Wenn das Eisenoxid als Pigment auf- 
gebracht wird, kommt als Herstellungsverfahren sowohl 
eine trockene, z.B. elektrostatische Abscheidung, als 
auch eine nasse Auftragung, z.B. als wassrige Suspen- 
sion- durch Tauchen oder Spruhen in Betracht. 
[0032] In einer anderen Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung sieht der Vielschichtaufbau fur die Beschichtung 
des Lampenkolbens so aus, daB zuerst eine eisenoxid- 
haltige Schicht auf den Lampenkolben innen oder 
auBen aufgebracht wird. Fur diese Schicht kann das 
Eisenoxid entweder als feinteiliges Pigment oder in 
einem Sol-Gel-Verfahren aufgebracht werden. Uber die 
eisenoxidhaltige Schicht wird eine temperaturbestan- 
dige, transparente Schutzschicht, die eine Silicium- 
Sauerstoff-Verbindung enthalt, z.B. eine Si0 2 -oder eine 
Quarzglas-Schicht, aufgebracht. Auf dieser wird wie- 
derurn die pigmenthaltige Schicht aufgebracht. 
[0033] In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung sieht der Vielschichtaufbau fur die Beschichtung 
des Lampenkolbens so aus, daB zwischen dem Kolben 
und der ersten pigmenthaltigen Schicht eine transpa- 
rente Schicht, die eine Silicium-Sauerstoff-Verbindung 
enthalt, angeordnet ist. 

[0034] Uber den pigmenthaltigen Schichten kann 
eine temperaturbestandige, transparente Deckschicht, 
angeordnet sein. Die Deckschicht enthalt eine Silicium- 
Sauerstoff-Verbindung, z.B. amorphes oder kristallines 
Siliciumdioxid, Quarz, ein Kieselgel oder eine Kiesel- 
saure oder ein Silicat, d.h. Salze oder Ester der Kiesel- 
sauren, insbesondere Tetraethylorthosilcat (TEOS). 
Alternativ kann diese zusatzliche Deckschicht auch ein 
tern peraturbestan dig er, transparenter farbloser oder 
f arbstoff haltige r Lack oder eine transparente Keramik- 
schicht z.B. aus Al 2 0 3 oder Emaille sein. Wenn die 
Beschichtungen innen im Kolben aufgetragen sind, ver- 
hindert die Deckschicht eine chemische Veranderung 
der Pigmente. Ist die Beschichtung auBen aufgetragen, 
bildet die Deckschicht eine kratzfeste Oberflache, die 
die weitere Verarbeitung des Kolbens in der Lampen- 
produktion erleichtert. 

[0035] Bevorzugt wird eine Deckschicht mit einem 
geeigneten Brechungsindex eingesetzt, der die Streu- 
ung der pigmenthaltigen Schichten vermindert. 
[0036] Als Verfahren zum Aufbringen der Beschich- 
tung auf den Lampenkolben konnen herkommliche Ver- 



77 471 A1 6 

i» 

fahren zur Beschichtung komplex geformter Substrate 
verwendet werden. Diese schlieBen die nassen 
Beschichtungsverfahren wie z.B. Spruhen, Tauchen 
und Pinseln ein. Auch Trocken beschichtungsverfahren, 
5 z.B. elektrostatisch unterstutztes Bestauben sind geeig- 
net, um die pigmenthaltige Beschichtung auf den Lam- 
penkolben aufzubringen. 

[0037] Fur NaBbeschichtungsverfahren mussen die 
Pigmente in Wasser, einem organischen Losemittel 

10 oder einer Bindemittelzubereitung, gegebenenfalls 
zusammen mit einem Dispergiermittel, einem Tensid 
und einem Antischaummittel, dispergiert werden. 
Geeignet fur Bindemittelzubereitungen fur eine Leuchte 
nach der Erfindung sind organische oder anorganische 

15 Bindemittel, die einer Betriebstemperatur von 250°C bis 
350 °Cohne Zersetzung, Versprddung oder Verfarbung 
uberstehen. 

Fur bindemittelfreie, pigmenthaltige Schichten kann 
eine Schichtdicke von 0.5 bis 2.0 u,m ausreichend sein. 

20 Bindemittelhaltige Schichten haben im allgemeinen 
eine Schichtdicke von 1 bis 50 u.m. 
Die pigmentbeschichteten Lampen wurden einem 
beschleunigten Temperaturbelastungstest ausgesetzt, 
bei dem die Lampen permanent auf 300 °C gehalten 

25 wurden. Der Farbort veranderte sich in einem Zeitraum 
von 150 h nur minimal innerhalb des durch die E.C.E 
und die S.A. E. festgelegten Bereichs fur die Farbspezi- 
fikation. Auch bei einem regularen Lampenbetrieb uber 
einen Zeitraum von 500 h blieb der Farbpunkt innerhalb 

30 der E.C.E. Farbspezifikation. 

Ausfiihrungsbeispiel 1 

[0038] Ein sehr geeignetes Eisenoxidpigment ist 
35 Hamatit Insbesondere gemeinsam mit einem Gemisch 
erhalt man eine Beschichtung. die eine sehr gute Farb- 
punktsattigung im roten Bereich und eine gute Licht- 
transmission aufweist. 

Zur Herstellung der Kolbenbeschichtung wird zunachst 

4o eine Dispersion aus 7.5 Gew.-% cis/trans- Peri non- Pig- 
ment VR 54 und 7.5 Gew.-% transparentem Eisenoxid- 
pigment PR 101, 0.75 Gew.-% Natriumpolyacrylat als 
Dispergiermittel, 0.075 Gew.-% Polyethylen-propylen- 
oxid als Antischaurmmittel mit Wasser in einer Ruhr- 

45 werksmuhle naB gemahlen, solange bis das 
agglomerierte Pigment dispergiert sind. Der Dispersion 
kann weiterhin ein Tensid z.B. ein polyether-modifizier- 
tes Polysiloxan zugesetzt werden. Die gereinigten und 
ausgeheizten Lampenkolben werden in diese Disper- 

50 sion getaucht und anschlieBend bei 250°C eingebrannt. 
180 g Tetraethylorthosilikat werden mit 2077 g Ethanot, 
146 g in Salzsaure und 27 ml eines anionischen Tensid 
gemischt. In diese Mischung werden die vorbeschichte- 
ten Lampenkolben getaucht und kurzzeitig bei 300°C 

55 ausgeheizt, um Tetraethylorthosilikat in eine Siliciumdi- 
oxidschicht umzuwandeln. 
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Acisfuftrungsbetspiel 2 

[0039] Ein sehr geeignetes Eisenoxidpigment ist 
Hamatit. Insbesondere mit einem organischen Rotpig- 
ment, das als erste Schicht in einem temperaturbestan- 
digem Siliconharz aufgetragen wird, erhalt man eine 
Beschichtung, die eine sehr gute Farbpunktsattigung im 
roten Bereich und eine gute Lichttransmission aufweist. 
Zur Herstellung der Lampenbeschichtung wird 
zunachst eine Dispersion aus 15 Gew.-% transparen- 
tem Eisenoxidpigment PR 101, 3 Gew.-% einer 25 
%igen Losung eines Natriumsatzes einer Polycarboxyl- 
saure als Dispergiermittel, 0.075 Gew.-% Potyethylen- 
propylenoxid als Antischaummittel mit Wasser in einer 
Ruhrwerksmuhle naG gemahlen, solange bis das agglo- 
merierte Pigment dispergiert ist. Die Dispersion wird fil- 
triert, um Verunreinigungen und harte Agglomerate zu 
entfernen. Zur besseren Benetzung des Lampenkol- 
bens wird ein Tensid z.B. ein polyether-modifiziertes 
Polysiloxan zugesetzt. Die Dispersion wird auf eine Pig- 
mentkonzentrarion von 8.7 Gew.% verdunnt. Die gerei- 
nigten und ausgeheizten Lampenkolben werden in 
diese Dispersion getaucht, getrocknet und anschlie- 
Bend bei 450°C eingebrannt. Man erhalt eine transpa- 
rente Hamatitschicht von ca. 0.5 pirn Dicke. 
[0040] Eine weitere Pigmentdispersion erhalt man 
durch Mahlen des organischen Rotpigments Dimethyl- 
perytimid PR 179 in einer Kugelrnuhle. Dazu wird 6 
Gew.-% Pigment in einem Losungsmittelgemisches aus 
Xylol und Cyclohexanon (Verhaltnis 5:1) unter Zusatz 
eines Dispergiermittels gemahlen bis die Pigmentag- 
glomerate dispergiert sind. Als Dispergiermittel wird ein 
pigmentaffines Btockcopolymer in einer Konzentration 
von 18 Gew.% bezogen auf die Pigmentmenge verwen- 
det. Die Dispersion wird filtriert und mit einer Siliconhar- 
losung gemischt. Das Siliconharz ist ein reaktives 
Phenyl-Methyl-Silicon, das thermisch vernetzt wird und 
dann bis zu Temperaturen von 500°C stabil ist. Die Sili- 
conharzlosung hat einen Polymeranteil von 50 Gew.% 
in einem Losungsrnittelgemisch wie es bereits zum 
Mahlen des Pigmentes verwendet wurde. Die 
gebrauchsfertige Mischung enthalt 32 Gew.% Silicon 
und 12 Gew.% Dimethylperylimid- Pigment PR 179. Der 
bereits mit einer Hamatitschicht bedeckte Lampenkot- 
ben wird durch Spruhen mit der Dimethylperylimid-pig- 
menthaltigen Siliconharzlosung bedeckt. Das 
Losungsmittel wird verdampft und das Siliconharz bei 
250°C vernetzt. Man erhalt eine rote, 8 bis 10 |im dicke 
Siliconharzschicht als auGere Deckschicht der Lampe. 
Die zweilagige Beschichtung aus Hamatit und Dime- 
thylperylimid PR 179 ergibt eine transparente rote 
Beschichtung auf der Lampe, die den ECE und SAE 
Normen fiir rote Signallampen entspricht. 

Ausfuhrungsbeispiel 3 

[0041] Ein sehr geeignetes Eisenoxidpigment ist 
Hamatit. Insbesondere mit einem organischen Gelbpig- 



ment, das als erste Schicht in einem temperaturbestan- 
digem Siliconharz aufgetragen wird, erhalt man eine 
Beschichtung, die eine sehr gute Farbpunktsattigung im 
amberfarbenen Bereich und eine gute Lichttransmis- 

5 sion aufweist. 

Die auf den Lampenkolben zuerst aufzutragende 
Hamatitschicht erhalt man durch Mahlen des Eisenoxid- 
pigmentes PR101 in Wasser wie es in Ausfuhrungsbei- 
spiel 2 beschrieben ist. Die gemahlenen 

10 Hamatitdispersion wird auf 5.5 Gew.% Pigmentanteil 
verdunnt. Der Lampenkolben wird durch Tauchen 
beschichret. Die getrocknete und bei 450°C einge- 
brannte Hamatirschicht hat eine Dicke von 0.3 urn. Die 
Schicht ist transparent und rotbraun gefarbt Der Farb- 

75 punkt genugt noch nicht der ECE Norm fur amberfar- 
bene Signallampen. Deshalb ist eine weitere 
Beschichtung mit einem geeigneten Gelbpigment not- 
wendig, um eine Farbpunktkorrektur entsprechend der 
ECE Norm vorzunehmen. 

20 Das Isoindolinpigment PY 139, wird in einem Losungs- 
rnittelgemisch unter Zusatz eines pigmentaffinen Block- 
copolymers als Dispergiermittel gemahlen. Die 
Mahlung erfolgt nach der in Ausfuhrungsbeispiel 2 
angegebenen Methode fur das Dimethylperylimid-Pig- 

25 merit Die gelbe Pigmentdispersion und die in Ausfuh- 
rungsbeispiel 2 beschriebene Siliconharzlosung 
werden in einem Verhaltnis gemischt. dass die Konzen- 
tration an Isoindolin-Gelbpigment 1.6 Gew.% und an 
Silicon 35 Gew.% betragt. Der bereits mit einer Hamatit- 

30 schicht bedeckte Lampenkolben wird durch Spruhen 
mit der Isoindolin -pigmenthaltigen Siliconharzlosung 
bedeckt. Das Losungsmittel wird verdampft und das 
Siliconhatz bei 250°C vernetzt. Man erhalt eine etwa 10 
- 15 (im dicke transparente gelbe Siliconharzbeschich- 

35 tung auf der Hamatit beschichteten Lampe, die den 
Farbpunkt der Lampe in den ECE Normbereich fur 
amberfarbene Signallampen verschiebt. 

Ausfuhrungsbeispiel 4 

40 

[0042] Eine sehr geeignete Mischung von zwei 
organischen Pigmenten ist die Verwendung von einem 
organischen Rotpigment (PR 149, Bis-dimethylphenyl- 
perylimid) und einem organischen Gelbpigment 
45 (PY139, Isoindolin-Gelbpigment) in einem Siliconharz. 
Man erhalt eine Beschichtung, die eine sehr gute Farb- 
punktsattigung im amberfarbenen Bereich und eine 
gute Lichrtransmission aufweist. 

Das gelbe Isoindolinpigment PY 139, wird in einem 
so Losungsrnittelgemisch unter Zusatz eines pigmentaffi- 
nen Blockcopolymers als Dispergiermittel gemahlen. 
Die Mahlung erfolgt nach der in Ausfuhrungsbeispiel 2 
angegebenen Methode fiir das Dimethylperylimid-Ptg- 
ment. Die gelbe Pigmentdispersion und eine 50 
55 Gew.%ige Siliconharzlosung, die eine Mischung aus 80 
Teilen reaktivem Methyl-Phenyl-Silicon und 20 Teilen 
reaktivem polyestermodifiziertem Methyl-Phenyl-Silicon 
ist, werden in einem Verhaltnis gemischt, dass die Kon- 
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zentration an Isoindolin-Gelbpigment 2.4 Gew.% und an 
Silicon 35 Gew.% betragt 

Das rote Bis-dimethylphenylperylimid-Pigment PR149 
wird in einem Losungsmittelgemisch unter Zusatz eines 
pigmentaffinen Blockcopolymers als Dispergiermittel 5 
gemahlen. Die Mahlung erfolgt nach der in AusfCih- 
rungsbeispiel 2 angegebenen Methode fur das Dime- 
thylperylimid-Pigment. Die rote Pigmentdispersion und 
eine 50 Gew.%ige Siliconharzlosung, die eine 
Mischung aus 80 Teilen reaktivem Methyl-Phenyl-Sili- to 
con und 20 Teilen reaktivem polyestermodifiziertem 
Methyl -Phenyl -Silicon ist, werden in einem Verhaltnis 
gemischt, dass die Konzentration an rotem Bis-dime- 
thylphenylperylimid-Pigment 0.8 Gew.% und an Silicon 
35 Gew.% betragt 15 
Die beiden Pigmentdispersionen werden zu gleichen 
Anteilen gemischt und durch Spruhen auf den Lampen- 
kolben aufgetragen. Das Losungsmittei wird verdampft 
und das Siliconharz bei 250°C vernetzt Man erhalt eine 
transparente, amberfarbene Siliconharzschicht von 10 20 
bis 15 |nm Dicke, die der ECE Norm fur Signallampen 
entspricht. 

Ausfuhrungsbeispiel 5 

25 

[0043] Man erhalt eine Beschichtung, die eine sehr 
gute Farbpunktsattigung im roten Farbbcreich und eine 
gute Lichttransmission autweist bei Verwendung des 
organischen Rotpigments Bis-dimethylphenylperylimid- 
Pigment PR149 in einem Siliconharz. 30 
Das rote Bis-dimethylphenylperylimid-Pigment PR149 
wird in einem Losungsmittelgemisch unter Zusatz eines 
pigmentaffinen Blockcopolymers als Dispergiermittel 
gemahlen. Die Mahlung erfolgt nach der in Ausfuh- 
rungsbeispiel 2 angegebenen Methode fur das Dime- 35 
thylperylimid-Pigment. Die rote Pigmentdispersion und 
eine 50 Gew.%ige Siliconharzlosung werden in etnem 
Verhaltnis gemischt, dass die Konzentration an rotem 
Bisdimethylphenylperylimid-Pigment 2.9 Gew.% und an 
Silicon 33 Gew.% betragt. Das Siliconharz ist ein reakti- 40 
ves Phenyl-Methyl-Silicon, das thermisch vernetzt wird 
und dann bis zu Temperaturen von 500°C stabil ist. 
Der Lampenkolben wird durch Spruhen mit der roten t 
pigmenthaltigen Siliconharzlosung bedeckt. Das 
Losungsmittei wird verdampft und das Siliconharz bei 45 
250°C vernetzt. Man erhalt eine etwa 15 u,m dicke 
transparente rote Siliconharzbeschichtung, die einen 
Farbpunkt aufweist, der den ECE und SAE Normen fur 
rote Signallampen entspricht. 

50 

Ausfuhrungsbeispiel 6 

[0044] Man erhalt eine besonders harte und kratz- 
feste Beschichtung, die eine sehr gute Farbpunktsatti- 
gung im roten Farbbereich und eine gute 55 
Lichttransmission aufweist, wenn eine Schicht des 
organischen Rotpigments Bis-dimethylphenylperylimid 
PR149 mit einer Siliciumdioxid Sol-Gel-Schicht bedeckt 
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wird. * * 

Zur Herstellung der Lampenbeschichtung wird 
zunachst eine Dispersion aus 10 Gew.-% Bis-dimethyl- 
phenylperylimid PR14), 10 Gew.-% einer 40 %igen 
wassrigen Losung eines pigmentaffinen Blockcopoly- 
mers als Dispergiermittel, 0.075 Gew.-% Polyethylen- 
propylenoxid als Antischaummitte! mit Wasser in einer 
Kugelmuhle gemahlen, solange bis das agglomerierte 
Pigment dispergiert ist. Die Dispersion wird filtriert, um 
Verunreinigungen und harte Agglomerate zu entfernen. 
Zur besseren Benetzung des Lampenkolbens kann ein 
Tensid z.B. ein polyether-modifiziertes Polysiloxan 
zugesetzt werden. 

Die gereinigten und ausgeheizten Lampenkolben wer- 
den in diese Dispersion getaucht, getrocknet und 
anschlieBend bei 250°C eingebrannt Man erhalt eine 
transparente Pigmentschicht von etwa 1 .5 urn Dicke. 
180 g Tetraethylorthosilikat werden mit 2077 g Ethanol, 
146 g in Salzsaure und 27 ml eines anionischen Tensid 
gemischt. In diese Mischung werden die vorbeschichte- 
ten Lampenkolben getaucht und kurzzeitig bei 300°C 
ausgeheizt, um Tetraethylorthosilikat in eine Siliciumdi- 
oxidschicht umzuwandeln. Man erhalt eine kratzfeste, 
transparente rote Beschichtung, die einen Farbpunkt 
aufweist, der den ECE und SAE Normen fur rote Signal- 
lampen entspricht 

Ausfuhrungsbeispiel 7 

[0045] Man erhalt eine Beschichtung, die eine sehr 
gute Farbpunktsattigung im roten Bereich und eine gute 
Lichtrransmission aufweist, wenn ein Gemisch des sehr 
geeigneten Eisenoxidpigments Hamatit mit dem organi- 
schen Rotpigment Dimethylperylimid PR1 79 verwendet 
wird. 

Eine Pigmentdispersion des organischen Rotpigments 
Dimethylperylimid PR 179 erhalt man durch Mahlen in 
einer Kugelmuhle. Dazu wird 6 Gew.-% Pigment in 
einem Losurtgsmittelgemisch aus Xylol und Cyclohe- 
xanon (Verhaltnis 5:1) unter Zusatz eines Dispergiermit- 
tels gemahlen bis die Pigmentagglomerate dispergiert 
sind. Als Dispergiermittel wird ein pigmentaffines Block- 
copolymer in einer Konzentration von 18 Gew.% bezo- 
gen auf die Pigmentmenge verwendet 
Eine weitere Pigmentdispersion erhalt man durch Mah- 
len von Eisenoxidpigment PR 101 . Es werden 15 Gew.- 
% transparentes Eisenoxidpigment PR 101 und 3.75 
Gew.-% eines pigmentaffinen Bockcopolymers als Dis- 
pergiermittel in einer 25 Gew.-%igen Losung eines Phe- 
nyl-Methyl-Siliconharzes in einer Kugelmuhle 
gemahlen. Das Losungsmittei ist ein Gemisch aus Xylol 
und Cyclohexanon (Verhaltnis 5:1). Das Siliconharz ist 
ein reaktives Phenyl-Methyl-Silicon, das thermisch ver- 
netzt wird und dann bis zu Temperaturen von 500°C 
stabil ist. 

Die Pigmentdispersionen werden filtriert, um Verunrei- 
nigungen und harte Agglomerate zu entfernen und mit 
einer Siliconharzlosung gemischt. Das Silconharz ist 
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eifi reaktives Phenyl -Methyl- Silicon, das thermisch ver- 
netzt wird und dann bis zu Temperaturen von 500°C 
stabil ist. Die zum Spruhbeschichten geeignete 
Mischung enthalt 42 Gew.% Silicon, 2.2 Gew.% Dime- 
thylperylimid-Pigment und 2.8 Gew.% Eisenoxidpig- 5 
ment PR 101. 

Der Lampenkolben wird durch Spruhen mit der roten, 
pigmenthaltigen Siliconharzlosung bedeckt. Das 
Losungsmittel wird verdampft und das Siliconharz bei 
250°C vernetzt. Man erhalt eine etwa 15 bis 20 u.m to 
dicke transparente rote Siliconharzbeschichtung, die 
einen Farbpunkt aufweist, der den ECE und SAE Nor- 
men fiir rote Signallampen entspricht. 

Ausfuhrungsbeispiel 8 15 

[0046] Man erhalt eine Beschichtung, die eine sehr 
gute Farbpunktsattigung im roten Bereich und eine gute 
Lichttransmission aufweist, wenn ein Gemisch des sehr 
geeigneten transparenten Eisenoxidpigments Hamatit 20 
PR101 mit dem Isoindolin-Gelbpigment PY139 verwen- 
det wird. 

Es werden 15 Gew.-% transparentes Eisenoxidpigment 
PR 101 und 3.75 Gew.-% eines pigmentaffinen Block- 
copolymers als Dispergiermittel in einer 25 Gew.%igen 25 
Losung eines Phenyl-Methyl-Siiiconharzes in einer 
Kugelmuhle gemahlen. Das Losungsmittel ist ein 
Gemisch aus Xylol und Cyclohexanon (Verhaltnis 5:1). 
Das Siliconharz ist ein reaktives Phenyl-Methyl-Silicon, 
das thermisch vernetzt wird und dann bis zu Tempera- 30 
turen von 500°C stabil ist. 

Eine weitere Pigmentdispersion erhalt man durch Mah- 
len von einem gelben Isoindolinpigment, PY 139, in 
einer Kugelmuhle. Dazu wird 6 Gew.-% Pigment in 
einem Losungsmittelgemisch aus Xylol und Cyclohe- 35 
xanon (Verhaltnis 5:1) unter Zusatz eines Dispergiermit- 
tels gemahlen bis die Pigmentagglomerate dispergiert 
sind. Als Dispergiermittel wird ein pigmentaffines Biock- 
copolymer in einer Konzentration von 18 Gew.% bezo- 
gen auf die Pigmentmenge verwendet. 40 
Die Dispersionen werden filtriert und mit einer Silicon- 
harzlosung gemischt. Das Siliconharz ist ein reaktives 
Phenyl-Methyl-Silicon, das in einem Losungsmittelge- 
misch aus Xylol und Cyclohexanon (Verhaltnis 5:1) 
gelost ist. Die zum Spruhbeschichten geeignete as 
Mischung enthalt 35 Gew.% Silicon, 2.8 Gew.% Eisen- 
oxidpigment PR 101 und 1.6 Gew.% Isoindolin-Gelbpig- 
ment PY 139. 

Der Lampenkolben wird durch Spruhen mit der pig- 
menthaltrigen Siliconharzlosung bedeckt. Das so 
Losungsmittel wird verdampft und das Siliconharz bei 
250°C vernetzt. Man erhalt eine transparente, amber- 
farbene Siliconharzschicht von etwa 15 jam Dicke, die 
der ECE Norm fur Signallampen entspricht. 

55 

Ausfuhrungsbeispiel 9 

[0047] Man erhalt eine Beschichtung, die eine sehr 



gute Farbpunktsattigung im amberfarbenen Farbbe- 
reich und eine gute Lichuransmission aufweist bei Ver- 
wendung des organischen Isoindolin-Gelbpigments 
PY185. 

Das gelbe Isoindolinpigments PY185 wird in einem 
Losungsmittelgemisch unter Zusatz eines pigmentaffi- 
nen Blockcopolymers als Dispergiermittel gemahlen. 
Die Mahlung erfolgt nach der in Ausfuhrungsbeispiel 2 
angegebenen Methode fiir das Dimethylperylimid-Pig- 
ment. Die gelbe Pigmentdispersion und eine 50 
Gew.%ige Siliconharzlosung werden in einem Verhalt- 
nis gemischt, dass die Konzentration an gelbem Isoin- 
dolinpigment 2.9 Gew.% und an Silicon 33 Gew.% 
betragt. Das Siliconharz ist ein reaktives Phenyl-Methyl- 
Silicon, das thermisch vernetzt wird und dann bis zu 
Temperaturen von 500°C stabil ist. 
[0048] Der Lampenkolben wird durch Spruhen mit 
der gelben, pigmenthaltigen Siliconharzlosung bedeckt. 
Das Losungsmittel wird verdampft und das Siliconharz 
bei 250°C vernetzt. Man erhalt eine etwa 20 um dicke 
transparente gelbe Beschichtung, die einen Farbpunkt 
aufweist, der den ECE und SAE Normen fur amberfar- 
bene Signallampen entspricht. 

Ausfuhrungsbeispiel 10 

[0049] Man erhalt eine Beschichtung, die eine sehr 
gute Farbpunktsattigung im roten Farbbereich und eine 
gute Lichttransmission aufweist bei Verwendung des 
Rotpigments Dichlorodiketopyrrolo-pyrrol PR254. 
Das rote Pigment Dichloro-diketopyrrolo-pyrrol (PR254) 
wird in einem Losungsmittelgemisch unter Zusatz eines 
pigmentaffinen Blockcopolymers als Dispergiermittel 
gemahlen. Die Mahlung erfolgt nach der in Ausfuh- 
rungsbeispiel 5 angegebenen Methode. Die rote Pig- 
mentdispersion und eine 50 Gew.%ige 
Siliconharzlosung werden in einem Verhaltnis gemischt, 
dass die Konzentration an rotem Dichloro-diketopyrrolo- 
pyrrol- Pigment 2.9 Gew.% und an Silicon 33 Gew.% 
betragt. Das Siliconharz ist ein reaktives Phenyl-Methyl- 
Silicon, das thermisch vernetzt wird und dann bis zu 
Temperaturen von 500°C stabil ist. Der Lampenkolben 
wird durch Spruhen mit der roten, pigmenthaltigen Sili- 
conharzlosung bedeckt. Das Losungsmittel wird ver- 
dampft und das Siliconharz bei 250°C vernetzt. Man 
erhalt eine etwa 15 bis 20 jim dicke transparente rote 
Beschichtung, die einen Farbpunkt aufweist, der den 
ECE und SAE Normen fur rote Signallampen ent- 
spricht. 

Ausfuhrungsbeispiel 1 1 

[0050] Man erhalt eine Beschichtung, die eine sehr 
gute Farbpunktsattigung Im roten Bereich und eine gute 
Lichttransmission aufweist, wenn ein Gemisch des sehr 
geeigneten Eisenoxidpigments Hamatit PR101 mit dem 
organischen Rotpigment Tetrachloro-thioindigo PR88 
verwendet wird. 
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Eine Pigmentdispersion des organischen Rotpigments 
Tetrachloro-thioindigo PR88 erhait man durch Mahlen in 
einer Kugelmuhle. Dazu wird 8.5 Gew.-% Pigment in 
einem Ldsungsmittelgemisch aus Xylol und Cyclohe- 
xanon (Verhaltnis 5:1 ) unter Zusatz eines Dispergiermit- 5 
tels gemahlen bis die Pigmentagglomerate dispergiert 
sind. Als Dispergiermittei wird ein pigmentaffines Block- 
copolymer in einer Konzentration von 15 Gew.% bezo- 
gen auf die Pigmentmenge verwendet. 
Erne weitere Pigmentdispersion erhait man durch Mah- to 
(en von Eisenoxidpigment PR 101. Es werden 15 Gew.- 
% transparentes Eisenoxidpigment PR 101 und 3.75 
Gew.-% eines pigmentaffinen Bockcopolymers als 
Dispergiermttrel in einer 25 Gew.%igen Losung eines 
Phenyl-Methyl-Siliconharzes in einer Kugelmuhle 75 
gemahlen. Das Losungsmittel ist ein Gemisch aus Xylol 
und Cyclohexanon (Verhaltnis 5:1). Das Siliconharz ist 
ein reaktives Phenyl-Methyl-Siiicon, das thermisch ver- 
netzt wird und dann bis zu Temperaturen von 500°C 
stabil ist. 20 
Die Pigmentdispersionen werden filtriert, um Verunrei- 
nigungen und harte Agglomerate zu entfernen und mit 
einer Siliconharzlosung gemischt. Das Siliconharz ist 
ein reaktives Phenyl-Methyl-Siiicon das thermisch ver- 
netzt wird und dann bis zu Temperaturen von 500°C 25 
stabil ist. Die zum Spruhbeschichten geeignete 
Mischung enthalt 37 Gew.% Silicon, 3.2 Gew.% Tetra- 
chloro-thioindigo PR88 und 2.8 Gew.% Eisenoxidpig- 
ment PR 101. 

Der Lampenkolben wird durch Spruhen mit der roten, 30 
pigmenrhaltigen Siliconharzlosung bedeckt. Das 
Losungsmittel wird verdampft und das Siliconharz bei 
250°C vernetzt. Man erhait eine etwa 15 u,m dicke 
transparente rote Beschichtung, die einen Farbpunkt 
aufweist, der den ECE und SAE Normen fur rote Signal- 35 
lampen entspricht. 

Patentanspruche 

1. Farbige Leuchte, ausgestattet mit einer Lampe und 40 
einer Leuchtenabdeckung, in der die Lampe einen 
Kolben mit einer Beschichtung mit einer ersten pig- 
menthaltigen Schicht, die ein Pigment ausgewahlt 
aus der Gruppe der Perylen-Pigmente, Perinon- 
Pigmente, Isoindolin-Pigmente und der Thioindigo- 45 
Pigmente enthalt, hat. 

2. Farbige Leuchte gemaB Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet. 

daB die erste pigmenthaltige Schicht zusatzlich ein so 
Eisenoxidpigment enthalt. 

3. Farbige Leuchte gemaB Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet. 

daB die erste pigmenthaltige Schicht ein Eisenoxid- 55 
pigment und eine Silicium-Sauerstoff-Verbindung 
enthalt. 



4. Farbige Leuchte gemaB Anspruch 1, * 
dadurch gekennzeichnet. 

daB zwischen dem Kolben und der ersten pigment- 
haltigen Schicht eine zweite pigmenthaltige Schicht 
angeordnet ist, die ein Eisenoxidpigment enthalt. 

5. Farbige Leuchte gemaB Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet. 

daB zwischen dem Kolben und der ersten pigment- 
haltigen Schicht eine transparente Schicht, die eine 
Silicium-Sauerstoff-Verbindung enthalt, angeordnet 
ist. 

6. Farbige Leuchte gemaB Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet. 

daB die Lampe eine transparente Deckschicht, die 
eine Silicium-Sauerstoff-Verbindung enthalt, hat. 

7. Lampe mit einem Kolben mit einer pigmenthattigen 
Beschichtung, die ein Pigment ausgewahlt aus der 
Gruppe der Perylen-Pigmente, Perinon-Pigmente, 
Isoindolin-Pigmente und der Thioindigo-Pigmente 
enthalt. 
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D : in der Anmeldung angefuhrtes Document 
L : aus an der on Grunden angefuhrtes Ookumenl 

& : Mttgiied der glelcrten Paientfarnliie.Qberetnsiirnrriendes 
Ookumenl 
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Nummer der Anmeldung 
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EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 
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der maflgeblichen Teile 
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* Zusammenf assung * 
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Der vortiegende Recherchenbericht wurde fur alle Paten tanspruche erstellt 



RECHERCHIERTE 
SACHGEBJETE (lnt.Ct.7) 



Rachefctwnort 



DEN HAAG 



ADscftluOcJaiLm dei Rachexcre 



S. Dezember 2000 



Deroubalx, P 



oc 
o 



KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE 

X : von bdsonderer Bedeutuhg allein betrachlel 

Y : von basonderer Bedeutung in verbindung mit einer 

arxJeren Veroflentlichung dersetben Kategorie 
A : tecnnotogischer Htnlergnmd 
O : nidi tsch rift* che Often ba rung 
P : 2wtechentaeratur 



T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien odor Grundsfttze 
E : aiieres Patentdokument. das jedocJi erst am Oder 
nach dem Anmetdedaium verdffenibcrtl worden tst 
D : in der Anmeldung angefuhrtes Dokumenl 
L : aus arxJeren Grunden angefuhrtes Dokument 

& : Mitglied der gieicnen Palefitfamilo.tlboreinstimmdndes 
Dokument 
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ANHANG ZUM EUROPAISCHEN RECHERCHENBERICHT 
UBER DIE EUROPAISCHE PATENT ANMELDUNG NR. 



EP 00 20 2907 



In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europaischen Recherchenbericht angefiihrten 
Patentdokumente angegeben. 

Die Angaben uber die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europaischen Patentamts am 
Diese Angaben cflenen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewahr. 

08-12-2000 



Im Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
VerOffentiichung 



Mrtglied(er) der 
Patentfamiiie 



Datum der 
VerfittentHchung 



JP 


09124976 


A 


13-05-1997 


CN 


1157306 


A 


20-08-1997 










KR 


186860 


B 


01-04-1999 


JP 


09320545 


A 


12-12-1997 


KEINE 









JP 


60067545 


A 


17-04-1985 


KEINE 








wo 


9916847 


A 


08-04-1999 


US 


5920429 


A 


06-07-1999 










AU 


9776198 


A 


23-04-1999 










BR 


9812838 


A 


08-08-2000 










EP 


1019460 


A 


19-07-2000 


wo 


9712000 


A 


03-04-1997 


US 


5672643 


A 


30-09-1997 










AU 


703979 


B 


01-04-1999 










AU 


6958096 


A 


17-04-1997 










CN 


1197472 


A 


28-10-1998 










EP 


0862599 


A 


09-09-1998 










JP 


11512762 


T 


02-11-1999 










US 


5754337 


A 


19-05-1998 










us 


5920429 


A 


06-07-1999 


us 


5143443 


A 


01-09-1992 


KEINE 








JP 


52135582 


A 


12-11-1977 


JP 


1124417 


C 


30-11-1982 










JP 


57013989 


B 


20-03-1982 



Fur nahere Einzelhelten zu diesem Anhang : sieho Amtsblattdes Europaischen Patentamts. Nr. 12/82 
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